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^Patentanspriiche 

1. RleselfShiges. mlkrobenbestandiges Farbstoff- und/oder 
Hilf smittelkonzentrat enthaltend 

A) 95 bis 30 Gewlchtsprozent, bezogen auf das Gesaiat- 
gewlcht^ elnes Polyurethan-Elastomeren mlt elnera 
Erwel Chungs punk t von 100^ bis 170^0, das dupch Um- 
setzung 

a) elnes organlschen Diisocyanates mlt 

b) elnem hydroxylgruppenhaltlgen Polytetrahydrofu- 
ran Oder elner Mlschung aus elnem hydroxylgrup- 
penhaltlgen Polytetrahydrofuran und elnem Poly- 
esterol auf Basis Adlplnsaure-Butandlol-l ,M , 
Adlplnsaure-Butandlol-l ,4-Hexandlol-l ,6 oder 
Polycaprolacton und 

c) elnem allphatlschen Dlol als Kettenverlftnge- 
rungsmlttel 

erhalten wlrd und 

B) 5 bis 70 Qewlchtsprozent, bezogen auf das Gesamt- 
gewlcht, elnes Parbstoffes und/oder elnes Hllfs- 
stoffes, 

2. Rleselffthlges, mlkrobenbestandlges Farbstoff- und/oder 
Hllf smittelkonzentrat gemSB Anspruch 1. dadurch p;ekenn-> 
zelchnet . daft als organlsches Dllsocyanat (a) zur Her- 
stellung des Polyurethan-Elastomeren 4,4 '-Dlphenylme- 
than-dllsocyanat verwendet wlrd. 

3. Rleselffihlges, mlkrobenbestftndlges Farbstoff- und/oder 
Hllf smittelkonzentrat gemafi Anspruch 1, dadurch ger 
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. w ^ d«B al8 aliphatische Diole (O Xthylen- 

den. 

zung von ^ 

c) Butandiol-l>^ 
erhalten wird. 

y.eicnne-c ^ a&» ^inrt/nder Plaimn- 

Antioxydantlen. Pungx^xde und/oder 

schutzoittel verwendet. 

die AuBgangskoinponenten a bis c nx* 

„ und/oder Hilfsmittel enthal- 

daa erhaltene Parbstoff- und/oae -.^iichengrOBe 
tende Polyurethan-Elastomere auf eine Texlcb «ro 
von kleiner als 4 nm granuliert. 
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7. Verfahren gemMfi Anspruch 6, dadurch gekennzelchnet > 
daB man 

den Parbstoff und/oder das Hilfsmittel einer der Aus- 
gangskon9>onenten a bis c einverleibt^ 

das erhaltene Gemisch mit den rest lichen Aus gangs kompo- 
nenten a bis c zur Heaktion bringt und 

das erhaltene Parbstoff , und/oder Hilfsmittel enthalten- 
de Polyurethan-Elastomere auf eine Teilchengr56e von 
kleiner als ^ mm granuliert. 



8. Verfahren gemftB Anspruch 6 Oder 7, dadurch gekenn ** 
zeichnet , daA man 

die Ausgangskomponenten a bis c in solchen Mengen urn- 
set zt» daB das Verhfiltnis von NCO-Gruppen der Ausgangs- 
komponente a zu OH-Gruppen der Ausgangskomponenten b 
und c 0,85 bis 0,99:1 betragt. 

9« Verfahren gemSB Anspruch 6 oder 7j dadurch gekennzeich" 
net J dafi man 

den Parbstoff und/oder das Hilfsmittel den Ausgangskom- 
ponenten a bis c in einer solchen Menge einverleibt, 
dafi die erhaltenen Polyurethan-Elastomer-Granulate 
einen Parbstoff- und/oder Hilfsmittelgehalt von 5 bis 
70 Gewichtsprozent , bezogen auf das Oesamtgewicht , auf- 
weisen. 

10, Verfahren gemftfi Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet\ 
dafi man 

den Parbstoff und/oder das Hilfsmittel dem hydroxyl- 
gruppenhaltigen Polytetrahydrofuran oder einer Mi- 
schung aus hydroxylgruppenhaltigem Polytetrahydrofuran 
und einem Polyesterol auf Basis Adipinsdure-Butandiol- 
Adipinsaure-Butandiol-l,i4-Hexandiol-l,6 oder Po- 
lycaprolacton einverleibt. 
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das erhaltene Qemlsch mlt dem organlschen Diisocyanat 
a und eineiQ aliphatlschen Diol c zur Reaktion brlngt 
und 

das erhaltene Parbstoff und/oder Hilfsmittel enthalten- 
de Polyurethan-Elastomere auf eine Teilchengr5&e von 
kleiner als 4 mm granuliert. 
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Rleseirahlges, mlkpobenbestandlges Farbstoff- und/oder 
Kllfsmlttelkonzentrat auf Basis elnes Polyurethan-Elasto- 
meren und Verfahren zu seiner Herstellung 



Gegenstand der Erflndung iat eln rleseirahlges, mlkrobenbe- 
standlges Farbstoff- und/oder Hilf smlttellconzentrat mlt 
elnem Farbstoff- und/oder Hllf smlttelgehalt von 5 bis 70 Oe- 
wlchtsprozent, bezogen auf das aesamtgewleht, auf Basis von 
Polyurethan-Elastomeren, die durch Umsetzung elnes organl- 
schen Dlisocyanats mlt elnem hydroxylgruppenhaltlgen Polyte- 
trahydpofuran oder elner Mischung aus elnem hydroxylgruppen- 
haltlgen Polytetrahydrofuran und elnem Polyesterol aus Adl- 
plnaaure und Butandiol-1 ,«» oder elnem Butandlol-l,4-Hexan- 
dlol-l,6-aeml8ch oder elnem Polycaprolacton und elnem all- 
phatlschen Dlol als Kettenveriangerungsralttel erhalten wer- 
den. 

Farbatoffpraparatlonen oder Plgmentpasten zum Pftrben von Po- 
lyurethanen, Insbesonders Zwelkoraponenten-Polyesterpolyure- 
than-Textilbeschlchtungsmassen und Polyurethanschaumstoff en 
slnd bekannt. 

Die dabel verwendeten Plgmentpasten enthalten melst neben 
Plgmenten und Ubllchen Zusatzen, wle Lftsungsralttel. Blnde- 
mlttel auf Basis von Polyvlnylchlorld-Polyvlnylalkohol, ge- 
gebenenfalls unter Ttttverwendung von ttbllchen Welchmachern 
auf Basis von Alkyd- oder Epoxyharzen oder Polymerwelchma- 
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•"chern, die die Elgenschaf ten der zu farbenden Polyurethanen ■« 
ungOnstlg beelnflussen. 

Zur Veraeldung dleser Nachteile hat man als Blndemlttel far 
die Plgmentpasten belspielswelse dasjenlge Polyesterpoly- 
urethan verwendet, das auch zur Textilbeschlchtung verwen- 
det wurde. Nachtelllg 1st hlerbel. daft fUr Jede Beschlch- 
tungsmasse eln genau abgestlmmtes Plgmentpasten-Sortlmcnt 
bereltgestellt werden muB, da Polyesterpolyurethane unter- 
elnander oder mlt Ihren Lasungen nur bedlngt vertragllch 
slnd Oder die mechanlschen Elgenschaf ten der Beschlchtungs- 
massen negatlv beelnflussen. 

Nach Angabcn der DE-OS 24 04 978 und DE-OS 23 31 792 wer- 
den zum Elnf&rben von Eln- bzw. Zwelkomponentenpolyester- 
-Polyurethan-Textllbeschlchtungsmassen Plgmentpasten ver- 
wendet. die neben dem Pigment als Blndemlttel eln Poly- 
esterpolyurethan. hergestellt durch Ifinsetzung von organl- 
sehen Dllsocyanaten mlt hydroxylgruppenhaltlgen Adlpaten, 
und abliche hydroxylgruppenf rele L6sungsmlttel enthalten. 

In der DE-OS 25 25 926 werden Pigment prttparationen auf Ba- 
sis elnes theraoplastlschen Polyurethans mlt elnem Erwel- 
chungspunkt von 80 bis 110°C beschrleben. das aus H.4-D1- 
phenylaethan-dllsocyanat, Adlplnsfture-Monobutylester und 
Neopentylglykol hergestellt wlrd. 

Parbstoffpraparatlonen, die In Wasser schwerlttsllche Parb- 
stoffe und Polyfttherpolyole, welche durch Addition von Rthy- 
lenoxld oder Xthylenoxld und Propylenoxld an Startermolekfl- 
le mlt elner PUnktlonalltat grOBer als 2 erhalten werden, 
enthalten, slnd Gegenstand der DE-OS 24 41 780. 
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'^ur Herstellung der Parbstoff praparatlonen oder Plgment- 
pasten werden die polymeren Grundmateriallen, die sogenann- 
ten Trageraaterlallen, und die Plgmente oder Parbstoffe in 
abllchen Nafizerklelnerungsaggregaten, wle Attritoren, Wal- 
zenstOhlen, Dlssolver, Rotor-Stator-MQhlen, Korundschelben- 
mQhlen, Kugelinllhlen und achnellaufende RUhrwerkantthlen dls- 
perglert. Wlrd ala Trage material eln Thermoplast verwen- 
det, so werden In dlesen bel Temperaturen, die Ira Erwel- 
chungsberelch oder darUber llegen auf bekannten Verarbel- 
tungamaschlnen, belsplelswelse Walzwerken, Knetem, Extni- 
dern u.a., durch Mlschen, Walzen, Kneten oder Scheren unter 
Zufuhr von Energle Parbstoffe und Plgmente elngearbeltet 
und die erhaltenen PrSparate nach dem AbkOhlen zerkleinert. 

Die genannten Verfahren haben verschledene Nachtelle. Durch 
das Elnbrlngen von L5sungsmltteln und gegebenenfalls ande- 
ren Zusatzatof f en, wle Welchmachern, In die Pr^paratlonen 
werden die Elgenschaf ten der zu fftrbenden therraoplastlschen 
Polyurethan-ElastcHneren beelnfluftt. Manche Parbstoffe und 
Hllf smlttel lassen slch Uberhaupt nlcht oder nur sehr 
schwer elnarbelten. Dies gilt besonders fQr Gleltmlttel und 
stark schmlerende Verblndungen. Elne gute glelclmaBlge 
agglomeratlonsfrele Vertellung der Plgmente und Hllf smlttel 
1st vlelfach nlcht gegeben. Wegen des hohen Relnlgungsauf- 
wandes der Apparate kttnnen klelne Mengen an Spezlalkonzen- 
traten vlelfach aus KostengrUnden nlcht hergestellt werden. 

Aafgabe der vorllegenden Erf Indung war es rleselfahlge, ml- 
krobenbestandige Parbstoffe und/oder Hllf smlttelkonzentrate 
herzustellen, die die obengenannten Nachtelle nlcht aufwel- 
sen und die slch gut zum Elnbrlngen von Farbstoffen und/ 
Oder Hllfsmltteln In Polyurethan-Elastomere elgnen. 
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'"Oegenstand der Erfindung sind somlt rleself S.hlge, mlkroben- 
bestandige Parbstoffe und/oder Hllf smittelkonzentrate, die 
enthalten 

A) 95 bis 30 Gewlchtsprozent, bezogen auf das Gesamtge- 
wlcht, eines Polyurethan-Elastomeren mlt einem Erwel- 
chungspunkt von 100 bis 170^C, das durch Umsetzimg 

a) eines organischen Diisocyanates mit 

b) einem hydroxylgruppenhaltigen Polytetrahydrofuran 
Oder einer Mischung aus einem hydroxylgruppenhalti- 
gen Polytetrahydrofuran und einem Polyesterol auf 
Basis AdlpinsSure - Butandiol-1 ,4 , AdipinsSure - 
Butandiol-1 ,4-Hexandiol-l ,6 Oder Polycaprolacton 
und 

c) einem aliphatischen Diol als Kettenverlftngerungs- 
mlttel erhalten wird und 

B) 5 bis 70 Gewichtsprozent, bezogen auf das Gesaintge- 
wicht, eines Farbstoffes und/oder eines Hilf smittela • 

Ein anderer Qegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein 
Verfahren zur Herstellung eines rieself^higen, mikrobenbe- 
standigen Parbstoff- und/oder Hilf smittelkonzentrates auf 
Basis eines Polyurethan-Elastomeren aus den obe^ngenannten 
Ausgangskomponenten a bis Cj das dadurch gekennzeichnet 
ist, daB man 

den Parbstoff und/oder das Hilfsmittel einem oder mehreren 
der Ausgangskomponenten a bis c vor der Polyurethanherstel- 
lung einverleibt, 

die Ausgangskomponenten a bis c miteinander umsetzt und 
das erhaltene Parbstoff und/oder Hilfsmittel enthaltende Fo- 
lyurethan-Elastomere auf eine TeilchengrdBe von kleiner als 
^ mm zerkleinert. 
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•"Die erf IndungsgemlBen Parbstoff- und/oder Hilf smlttelkonzen- 
trate welsen den Vorteil auf , daB sie aufgrund Ihrer cheini- 
schen Zusamraensetzung mikrobenbestandlg slnd. Die Konzentra- 
te slnd absolut lagerstabll, rleselfSLhlg und daher leicht 

und genau dosierbar. Die Produkte lassen slch ferner bel j 
Temperaturen unterhalb den Ubllchen Verarbeltungstemperatu- ; 
ren fUr therraoplastische Naturgranulate auf Polyurethanba- I 
sis leicht aufsctoelzen und mlt den Maturgranulaten gut und j 
horaogen In der Schmelze mlschen. Da die Konzentrate keine 
L6sungsralttel und Welchmacher enthalten ^werden die mechanl- 
schen Elgenschaf ten der Naturgranulate nlcht negatlv beein- 
fliifit. i 

Durch das Elnbrlngen der Parbstoffe und/oder Hllfsralttel In j 
elne oder mehrere der Ausgangskomponenten a bis c, vorzugs- 
welse In elne der Ausgangskomponenten a bis c, Insbesonde- j 
res In die Ausgangskomponente b) vor der Polyurethanherstel- 
lung wlrd elne optimal glelchma&lge Vertellung des Parb- 
stoff s und/oder Hllfsmlttels Im Konzentrat erzlelt. 

Obllcherwelse werden gefarbte Porrakbrper nach folgenden Ver- 
fahren hergestellt: 

Es werden In der Masse elngef&rbte therraoplastlsch verar- 
beltbare Granulate verwendet. Hlerzu 1st elne ausgedehnte 
und kostsplellge Lagerhaltung der verschledenartlg elnge- 
farbten und mlt Hllfsmltteln prftparlerten Granulate not- 
wenlg. Bel Pehldlsposltlonen hlnslchtllch Parbe und zuge- 
setztem Hllf smittel kOnnen erhebllche wlrtschaf tllche Eln- 
buBen auftreten. | 

1 

i 

Rs werden Gemlsche aus naturbelassenen thermoplastischen | 
Granulaten und Parbstoffen oder Hllfsmltteln verwendet. Bel , 
dleser Methode wlrd der Verarbelter in hohem MaBe durch 
Staub beiastlgt. Schwlerlgkelten bereitet hAuflg ferner ^ 
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Sas rezepturgetreue Zudosieren der Parbstoff- und Pigmente 
lind das gleichmafiige einarbeiten in das Naturgranulat. 

Diese Nachteile lassen sich durch Verwendung von naturbe- 
lassenem Granulat und Parbstoff- und/oder Hilfsmittelkonzen- 
traten ebenfalls vermeiden. Es geniigt hierbei eln naturbe- 
lassenes Granulat zu lagern, das durch Elnbrlngen der gewUn- 
schten Parbstoffe und/oder Hilfsmittel auf die geforderten 
Eigenschaften eingestellt werden kann* Vorteilhaft ist ins- 
besonders, dafi die Farbstorrkonzentrate gegebenenfalls mit 
den Hilfsmittelkonzentraten in beliebigen Mengenverh&lt- 
nissen gemischt und so nach Art und Menge den Naturgranula- 
ten angepa£t werden kSnnen. PUr spezielle Anwendungsberei- 
che kann es auch zweckm^Big sein Farbstoff und Hilfsmittel 
in einem Konzentrat zu vereinigen. 

Diese Methode ist sauber, elegant xind wirtschaftlich. In 
verarbeitungstechnischer Hinsicht optimale Ergebnisse wer- 
den allerdings nur dann erreicht, wenn das thermoplastische 
Granulat und das Farbstoff- und/der Hilf smittelkonzentrat 
aufeinander abgestinunt sind. So braucht das Konzentrat 
nicht zur Pestigkeit des eingefarbten bzw. pr&parierten Na- 
turgranulats beizutragen. Es gentigt, wenn es keine Ver- 
schlechterung der mechanischen Eigenschaften bewirkt* Bel 
Verwendung der erfindungsgem^en Farbstoff- und/oder Hilfs- 
mittelkonzentrate ist dies unter alien Um8t£Lnden gegeben. 

Wie bereits dargelegt wurde» enthalten die erfindungsgexn^- 
&en rieself^Lhigen, mikrobenbestandigen Farbstoff- und/oder 
Hi 1 f smi 1 1 e Ikon z ent ra t e 
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95 bis 30 Gewlchtsppozent, vorzugswelse 80 bis 50 Oe- 
wlchtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewlcht, elnes 
themoplastlsch verarbeltbaren Polyurethan-Elastomeren 
auf Basis eines hydroxylgpuppenhaltlgen Polytetrahydro- 
furans mlt Epweichungspunkten von 100° bis 170°C, vor- 
zugswelse 120 bis 170°c and insbesondere 130° bis 
160°C als Trfigermaterlal und 

5 bis 70 Gewlchtsprozent, vorzugswelse 20 bis 50 Ge- 
wlchtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewlcht, elnes 
Parbstoffes und/oder Hilf smittels. 

Geelgnete themoplastlsch verarbeltbare Polyurethan- 
-Elastomere als Tragermaterlal werden aus den Ausgangs- 
koraponenten a bis c gegebenenf alls unter Mltverwendung 
von Hllfsraltteln, hergestellt. In Betracht komraen 

a) als organlsche Dlisocyanate (a) beisplelsweise ali- 
phatische, cycloallphatische und vorzugswelse aro- 
matlsche Dlisocyanate, wle l,6-Hexamethylen-dll80- 
cyanat, Isophoron-dilsocyanat, 2,i|- und 2,6-Toluy- 
len-dllsocyanat sowle die handelsUblichen Isomeren- 
gemlsohe und i»,'4'-, 2,4'- und 2 ,2 • -Dlphenylraethan- 
-dllsocyanat sowle die entsprechenden Isoraerenge- 
ralsche. Vorzugswelse verwendet werden relnes U,H'- 
-Diphenylmethan-dilsocyanat und Diphenylmethan-di- 
isocyanat-Isomereninlschungen mlt elnein 4,M'-Dlphe- 
nylraethan-dllsocyanatgehalt grOBer als 96 Oewlchts- 
prozent, Insbesondere grOBer als 98 Gewichtspro- 
zent . 



T 



b) 



Als Ausgangskomponente (b) werden vorzugswelse hy- 
droxylgruppenhaltlge Polytetrahydrofurane mlt 
elnem Molekulargewlcht von 800 bis 3000, vorzugs- 
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welse 1600 bis 2M00 verwendet. Geeignet slnd Je- 
doch auch Mischungen aus den genannten Polytetrahy- 
drofuranen und Polyesterolen auf Basis Adlplnsaure- 
-Butandlol-l,i4 und Adlplnsaure-Butandlol-1 , **-Hexan- 
diol-1,6 (Molverhaitnis Butandlol zu Hexandiol 3:1 
bis 1:2, vorzugswelse 1:1) sowle Polyesterolen auf 
Polycaprolactonbasis mit elnem Polytetrahydrof uran- 
gehalt von raindestens 30 Gewlchtsprozent, vorzugs- 
welse A 5 bis 60 Gewlchtsprozent, bezogen auf das 
Gesamtgewlcht. Llegt der Polytetrahydrofurangehalt 
der Mlschung unter 30 Gewlchtsprozent, bezogen auf 
das Gesamtgewlcht, so nlmrat die Mlkrobenbestandlg- 
keit des daraus hergestellten Polyurethan-Elastorae- 
ren deutllch ab. 

c) Als Kettenveriangerungsralttel (c) kommen allphatl- 
sche Dlole mlt 2 bis 8, vorzugswelse 2 bis 6 Koh- 
lenstoffatome In Betracht. Belsplelhaft genannt 
selen Xthylenglykol, Hexandlol-1,6 \md vorzugswel- 
se Butandlol- 1,1. Die Dlole kdnnen auch als Mi- 
schungen verwendet werden. 

Zur Elnstellung von HMrte und Schmelzpunkt der Polyurethan- 
-Elastoraeren kttnnen die Ausgangskomponenten (b) und (c) In 
relatlv brelten molaren VerhSLltnlssen varllert werden. Be- 
wSLhrt haben slch raolare VerhEltnlsse von Polytetrahydrofu- 
ran oder Polytetrahydrofuran-Adlpat bzw. Polycaprolacton Ml- 
schung (b) zu Kettenveriangerungsmltteln (c) von 1:1 bis 
1:7, Insbesondere von 1:1,8 bis l:M,i», wobel die Hftrte bzw. 
der Schmelzpunkt der Elastomeren mlt zunehmendem Qehalt an 
Kettenveriangerungsralttel anstelgt • 

Zur Herstellung der als Tragermaterlallen geelgneten Poly- 
urethan-Elastomeren werden die Ausgangskomponenten (a), 
(b), (c), gegebenenfalls In Oegenwart von Hllf smltteln, bel 
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'"spiels weise Katalysatoren, In solchen Mengen zur Reaktlon 
gebracht, daS das VerhMltnls von NCO-Gruppen zu Gesamt-Hy- 
droxylgruppen der Komponenten (b) und (c) 0,85 bis 0,99:1, 
vorzugsweise 0,90 bis 0,98:1 betrSgt. 

Geeignete Hilfsmittel zur Herstellung der Polyurethan-Ela- 
storaeren sind insbesondere Katalysatoren, welche die Reak- 
tion zwischen den NCO- und OH-Gruppen beschleunigen. Oe- 
nannt seien beisplelsweise tertlftre Amine wie z.B. TriSthyl- 
amin, Dimethylcyclohexylamin, M-Methyl-?4orpholin, N,N'-Dime- 
thyl-Plperazin, Diazabicyclo-(2 ,2,2)-octan und ahnliche so- 
wie besonders organlsche Metallverblndungen wie Zinndiace- 
tat, Zinndioctoat, Zinndilaurat oder die Zinndialkylsalze 
aliphatischer Carbonsaure wie Dibutylzinndiacetat, Dibutyl- 
zinndilaurat oder Sthnliche. Die Katalysatoren werden Qbli- 
cherweise in Mengen von 0,01 bis 1,0 Mol/kg Hydroxylverbin- 
dungen eingesetzt, gegebenenfalls kann Jedoch auch auf den 
Zusatz von Katalysatoren ganz verzichtet werden, 

Unter Parbstoffe (B) Im Slnne der Erfindung sind nicht nur 
Parbstoffe der verschiedenen Parbstof f reihen, sondern auch 
organische und anorganische Pigmente zu verstehen. 

Als geeignete Parbstoffe seien beispielhaft genannt: Tri- 
phenylmethan- , Oxazin-, Thiazin-, Nitro-, Methin-, Phthalo- 
cyanin-, Azo- und Anthrachlnonf arbstof f e, wobei solche Parb- 
stoffe bevorzugt sind, die mindestens eine Amino-, Carb- 
oxyl- Oder Hydroxylgruppe besitzen, die mit Isocyanaten zu 
reagieren vermag. 

Parbstoffe der genannten Art werden beispielsweise in der 
DE-AS 11 m 317 beschrieben, 

Als organische Pigmente seien beispielsweise solche aus der 
Azo-, Anthrachlnon, Azaporphln-, Thioindigo- oder polycycll- 
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•schen Relhe, ferner der Chlnacrldon-, Dloxazin-. Naphthalln- "« 
tetracarbonsaure- Oder Perylentetracarbonsaure-Relhe sowle 
verlackte Papbstoffe, wle Calcium-, Magnesium- Oder Alumlnl- 
um-Lacke von sulfonsaure- und/oder carbonsauregruppenhaltl- 
gen Parbstoffen, von denen elne groBe Zahl belsplelswelse 
aus Colour-Index, 2. Auflage bekannt slnd, genannt. 

Als anorganlsche Plgmente kommen belsplelswelse In Be- 
tracht: Zlnksulfid, Cadmiumsulf id, Cadmlumselenide, Ultrama- 
rln, Tltanoxld, Elsenoxlde, Nickel- Oder Chromtitangelb, Ko- 
baltblau, Chromoxide und Chromat plgmente sowle Ru6. 

Vorzugswelae verwendet werden Cadmluiasulf id, Ultramarln, Tl- 
tanoxld, Elsenoxlde, Chromtitangelb und RuB. 

Als Hllfsmittel (B) selen beisplelhaft genannt: Qleitmlttel 
und Verarbeitungshllfsmittel. wle Metallselfen, z.B. Magne- 
sium-, Calcivmi-, Zink- und Alumlnium-stearate, Eater lang- 
kettiger CarbonsSuren, z.B. Glycerin-monooleat oder Palml- 
tylstearat, Stearlnamide , Polyathylenwachse und Hontanester- 
wachse; 

Stablliaatoren und Lichtschutzmlttel, wie Benzotrlazolderl- 
vate, substltulerte Benzoesaurephenylester, substitulerte 
PhenoLe. Benzyl phosphonsftureester, Derlvate der phosphorl- 
gen saure und Carbodllraide; 

Antioxldantlen, wle Alkyl-hydroxy phenyl-propionate und sub- 
stltulerte Hydro xyhydrozlmtsaureamlde; 

Pungizlde, wie Organoarsenverbindungen und Chlorbydroxydl- 
phenyiather und 

Plammschutzmittel, wie Bromdiphenyiather. bromierte Polysty- 
role Oder Polycarbonate und Antimontrloxid. 

Vorzugsweise verwendet werden als Hllfsmittel (B) Palmityl- 
stearat, Kthylendiamln-bis-stearylamlde, substltulerte Ben- 
zotriazole und Phenole, Carbodllraide, substltulerte Alkyl- 
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''-hydroxyphenyl-propionate> Hydrozlratsaureamid-Derlvate, 
Chlorhydroxy-dlphenyiather und Broradlphenyiather* 

Zur Herstellung der erflndungsgemaBen Farbstoff- und/oder 
Hilf sinittelkonzentrate werden die Parbstoffe und/oder Hllfs- 
mittel in den organlschen Dllsocyanaten (a), dem hydroxyl- 
gruppenhaltigen Polytetrahydrof uran oder der Polytetrahydro- 
furan-Adlpat bzw. Polycaprolacton-Mischung (b) und dem Diol 
(c), vorztigsweise Jedoch In elner der Ausgangskomponenten 
(a) bis (c), Insbesondere in der Ausgangskomponente (b) 
Oder gegebenenf alls einer Mischung aus den Ausgangskomponen- 
ten (b) und (c) vor der Polyurethanherstellung gel6st oder 
dlspergiert • 

Das Einbringen der Parbstoffe und/oder Hilf smittel in vor- 
zugsweise hydroxylgruppenhaltiges Polytetrahydrof uran oder 
Poly tetrahydrof uran- Ad Ipat bzw. Polycaprolactonmischungen 
in mdglichst feiner Vertellung erfolgt in Ubllchen NaBzer- 
kleinerungsaggregaten, beispielsweise KolloidraQhlen, Attri- 
toren, WalzenmUhlen u.a. bei Temperaturen bis zu 150^0, vor- 
zugsweise 50° bis 120^0. Die erhaltene Mischung wird mit 
den restlichen Ausgangskomponenten a bis c, nach einer be- 
vorzugten AusfUhrungsf orm zun£lchst mit dem aliphatischen 
Diol (c) und danach dem organischen Diisocyanat (a) bei Tem- 
peraturen von lO^C bis 130^0, vorzugsweise 50° bis 120°C, 
insbesondere 80° bis 100°C intensiv graischt und das Reakti- 
onsgemisch in noch flieSffthigem Zustand in eine mit einem 
Trennmittel versehene Mulde zu einer Schichtdicke von unge- 
f^hr 6 bis 12 mm ausgegossen. Die noch weiche Reaktions- 
masse wird in handliche Stticke geschnitten und nach dem 
Pestwerden ungef&hr 1 bis 8 Tage ewischengelagert . Anschlie- 
&end wird das Parbstoff und/oder Hilfsmittel enthaltende 
Konzentrat zu Qranulatpartikel mit Teilchendurchmessern 
kleiner als 4 mm, vorzugsweise von 0,5 bis 3 mm zerklei- 
nert. Die erhaltenen rieself^igen Granulate sind sehr gut 
\ age r be s tMndig • 
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^Zum ElnfSrben Oder AusrUsten mlt Hilfsmltteln werden den 
naturbelassenen, thermoplastisch verarbeitbaren Polyure- 
than-Elastomeren Parbstoff- und/oder Hllf sralttelkonzentra- 
te in Mengen von 0,5 bis 5 Gewlchtsprozent, vorzugsweise 1 
bis 3 Gewlchtsprozent, bezogen auf das Gewicht des natur- 
belassenen Polyurethan-Elastoraeren, einverleibt, PUr Sprltz- 
guB- und Extruslonsartlkel 1st Im allgemelnen aus GrQnden 
einer optlmalen Parbvertellung ein Konzentratzusatz von 1 
bis 2 Gewlchtsprozent notwendlg. In anderen PSLllen, bel- 
splelswelse der Pollenelnf&rbungen sind Qblicherweiae 
hbhere Parbstoff konzentratlonen erforderllch. Die Parb- 
stoff konzent rate lassen sich fQr das Elnffirben von Fonn- 
teilen in gedeckten TGnen ebenso verwenden wle fQr die 
Herstellung von transparenten Porink5rpern. 

Die In den f^lsplelen genannten Telle bezlehen sich auf das 
Gewicht, 

Beisplel 1 

Herstellung eines 25 gew.-Xlgen Parbstoff konzentrates : 

1500 Telle eines Pigments der Elsenoxld-Relhe (Schwarz 
JK 7003 der Plrma Siegle, Stuttgart) werden bei llO^C in 
27^16 Teilen Polytetrahydrof uran mlt elner OH-Zahl von 56 
dlspergiert. Die erhaltene Dispersion wird bei der glelchen 
Temperatur zunSchst rait 380,87 Teilen Butandlol-1 und da- 
nach mlt 1373,0 Teilen i« ,^1 '-Diphenylmethan-diisocyanBt 
unter RQhren intensiv veriaischt. Die noch flieftftthige Poly- 
urethanmischung wird bei 135^0 in eine tef lontsierte Mulde 
gegossen. Die Schichtdlcke betrSgt ungefSlhr 8 mm. Die noch 
welche Polyurethanmlschung wird in ca» 15 x M5 x 0,8 cm 
gro&e Stiicke geschnitten und nach Beendlgung der Reaktion 
2 Tage bei Raumteraperatur zwischengelagert, Danach wird das 
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•erhaltene Parbstof f konzentrat auf elne TellchengrQfie von 
1,5 bis 2,5 nwn Im Durchmesser gemahlen. 

Belsplel 2 

Herstellung eines UO gew*-Xlgen Stablllsatorkonzentrates: 

Man verfahrt analog den Angaben von Belsplel 1, verwendet 
Jedoch anstelle von 1500 Tellen elnes Pigments der Elsen- 
oxid-Relhe 3000 Telle elnes Stablllsators auf Alkyl-hydroxy- 
phenyl-propionat-Basis ( ® Irganox 1010 der Ciba-Gelgy AG, 
Basel, Schweiz) 

Belsplel 3 

Herstellung elnes 50 gew.-Jlgen UV-Stablllsatorkonzentra- 
tes: 

Es wlrd wle In Belsplel 1 beschrleben gearbeltet, Jedoch an- 
stelle von 1500 Teilen elnes Pigments der Elsenoxld-Reihe 
M500 Telle elnes UV-Stablllsators auf Basis von substltuler- 
ten Benzotrlazol ( ® Tlnuvln P der Clba-Gelgy AG^ Basel, 
Schweiz) verwendet. 

Belsplel » 

Herstellung elnes 20 gew.-%lgen Oleltralttelkonzentrates: 

Man verffthrt analog den Angaben von Belsplel 1, verwendet 
Jedoch anstelle von 1500 Tellen elnes Pigments der Eisen- 
oxld-Relhe 1125 Telle elnes Umsetzungsproduktes elner Pett- 
saure mlt raehr als 12 Kohlenstof f atomen mlt Athylendlamln 
(Syntewax der Plrraa Comlel Mllano, Itallen) . 



030030/0361 



290177A 



0190/02023 



' "Belsplel 5 

Herstellung elnea 25 gew.-Jigen Peststof fkonzentrates unter 
Verwendung elner Polytetrahydrofuran-Adlpat-Mlschung. 

1500 Telle eines Pigments der Elsenoxld-Reihe (Schwarz 
JK 7003 der Pima Siegle, Stuttgart) werden bel llO^C in 
elner Mlschung aus 2196,8 Teilen elnes hydroxylgruppenhaltl 
gen Polytetrahydrofurans der OH-Zahl 56 und 5^9,20 Teilen 
elnes Butandlol-1 ,4-adlpats der OH-Zahl 56 disperglert. Die 
erhaltene Dispersion wird ebenfalls bel llO^C zunfiLchst mit 
380,87 Teilen Butandiol-1,4 und danach mit 1373,0 Teilen 
i*,M'-Diphenylmethan-diisocyanat unter RUhren intensiv ver- 
mischt. 

Die noch flieBfahige Folyurethanmischung wird bel 135^0 in 
eine tef lonisierte Mulde gegossen, so daft die Schichtdicke 
ungefa.hr 8 ram betrSgt. Die noch weiche Polyurethanmischung 
wird in ca. 15 x 45 x 0,8 cm groBe Stttcke geschnitten und 
nach beendeter Reaktion 2 Tage bel Raumtemperatur gelagert. 
Danach wird das erhaltene Parbstof f-konzentrat auf eine 
TeilchengrOBe von 1,5 bis 2,5 mm ira Durchmesser gemahlen. 

Beispiel 6 

ilO gew.-liges Stabilisatorkonzentrat: 

Han verf^hrt analog den Angaben des Beispiels 5» verwendet 
Jedoch anstelle des Eisenoxidpigraents 3000 Telle eines Sta- 
bilisators auf Alkylhydroxyphenyl-propionat-Basis ( ^ Irga- 
nox 1010) • 
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Seispiel 7 

50 gew.-^iges UV-Stabilisatorkonzentrat : 

Man verfah3?t analog den Angaben des Beispiels 5, verwendet 
jedoch anstelle des Eisenoxidpigments ^500 Telle eines sub- 
stituierten Benzotriazols ( ® Tinuvin P). 

Beispiel 8 

20 gew^i-iges Gleitmittelkonzentrat : 



Man verfahrt analog den Angaben des Beispiels 5, verwendet 
jedoch anstelle des Eisenoxidpigments 1125 Teile eines Ura- 
setzungsproduktes einer h5hermolekularen Pettsfiure mit Xthy- 
lendiamln ( Syntewax } . 

Beispiel 9 



Man verfSLhrt analog den Angaben von Beispiel 5, verwendet 
jedoch anstelle eines Polytetrahydrofuran-Butandiol-1 ,i»-adi- 
pat-Gemisches eine Mischung aus 1922,2 Teilen eines hydro- 
xylgruppenhaltigen Polytetrahydrofurans der OH-Zahl 56 und 
823,8 Teilen eines Butandiol-l,i4-Hexandiol-l,6-adipats der 
OH-Zahl 56. 

Beispiele 10 bis 12 

Man verfahrt entsprechend den Angaben des Beispiels 9, ver- 
wendet jedoch anstelle des Eisenoxidpigments 4500 Teile 
eines substituierten Benzotriazols { ® Tinuvin P), oder 
3000 Teile eines Alkyl-hydroxyphenyl-propionats (Irga- 
nox 1010) Oder 1125 Teile eines Umsetzungsproduktes einer 
hOheren FettsSure mit Xthylendiamin (Syntewax). 
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